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(§) Neue Pigmentrusammensetzungen 


(§) Pigmentz.usammensetzungen, enthaltend 

a) mindestsns ein organisches Pigment, 

b) 0.05 bis 10 Gaw.-CM). bezogan auf da$ organischa Pigment 
6), mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
dar Fomiel 





worin A den Rest einea organischen Pigments. X H, Na oder 

K und m eine Zaht zwischen 0.05 und 3 bedeiiten, und 

c) 0,05 bis 10 Gew.-%. bezogen auf das organische Pigment 

a) . mindpstens eines polymercn Ammoniumsalzes mit 

mittlarem Molekulargewicht von 500 bis 2500000, das in 

Wasser oder Niederalkylalkohol !dslich ist. 

Oiesa Pigmentzusammenaatzungen eignen sich ausgezeich- 

net 2um verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen und 

zeichnen sich bei der Einart>aitung in Lacksystame und 

Druckfarben durch ein hervorragandes rheologisches Vor- 

halten aus. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue PigmcnizL'sammcnsctzungen cnlhaltend mindcstcns cin organischcs 
Pigment, ein durch Sulfons&ure- odcr Alkalimetallsulfonkigruppen modirtziertes organisches Pigment und cin 
5 polymeres Ammoniumsalz sowie deren Verwcndung zum Einfftrben von hochmolckularcm organischem Mate- 
rial und insbesondcre zum verzugsfreien Pigmenticren von Polyolefinen. 

Bei der Einfarbung von Polyolefinen, insbesondere von Polyeihylen, mit organischen Pigmcntcn stclli man 
hSufig fesu daB sich mit der Zeit cine Reihe der mechanischen Ogenschaften des eingefArbten Materials 
verdndert: Es ti'eten Stdrungen auf, die man zusammenfassend als Verzugserscheinungen bezeichneL Bei groB- 
,0 volumigen SpritzguOteilen, wie Raschenkflsten aus Polyethylcn hohcr Dichtc. kann man beispielsweise Verfor- 
mungen und Schrumpfungen beobachten, die manchmal zu RiBbildungen fOhren und die Artikel meistens 
unbrauchbar machen. Oft tritt auch nach vcrhMltnismaOig kurzcr Gebrauchsdauer cine Verspr'klung des Materi- 
als ein. Diese Nachteile beziehen sich auf die Mehrzahl der organischen Pigmente. wfthrcnd sich die anorgani- 
schen Pigmente und eine Minderzahl von organischen Pigmcntcn neutral verhalten. Es wird angenommen, dafi 
13 diese Nachteile dadurch zustande kommen. daQ das typische Kristallisationsverhal!cn der Polyolefinc durch die 
Anwescnheil der Pigmente gestOrt wird da diese als Nukleierungszentrcn wirken kOnnen. 

Es sind bercits verschiedene Meihoden vorgeschlagcn worden, die es crlauben sollten, diesen Nachteilen 
auszuweichen. Meistens beziehen sich diese Methoden jeweils auf bestimmte PigmentkJassen. Zu verzugsfreien 
Farbungcn von Polyolefmen gelangt man z. B. gemiB US- Patent 42 33 206 durch Vcrwendung von mit Carbon- 
20 sauren veresterte Methylolgnippen enthaltenden organischen Pigmentcn (insbesondere Kupferphthalocyani- 
nen); gemlB JP-Kokai 53-1 24 555, US-Patent 41 07 133 und )P-Kokai 53-1 43 646 durch Verwendung eines mit 
einem Silankuppler behandelten Isoindolinon- bzw. Kupferphthalocyaninpigments; gemfifi IP-Kokai 53-1 32 048 
durch Verwendung eines Isoindolinonpigmentes mit dem Zusatz eines Salicyloylhydrazids; gem&B JP-Kokai 
57-73 029 durch Verwendung eines Pigments der Chinacridon-, isoindolinon-, Azo- oder Phthalocyaninreihe, 
25 welches auf anorganisches Material (z. B. Kieselgel) adsorbiert und danach mit einem Silan- oder Titankuppler 
bchandelt wird; gem^B JP-Kokai 57-1 59 831 durch Vem'endung eines mit einem Phenylcn-bis-tetrachlorben- 
zamid behandelten Isoindolinonpigmcnts; gemflB JP-Kokai 58-23 840 durch Vcrwendung eines Phthalocyanin- 
pigments mit einem Zusau eines mit einem Amin behandelten Halogenmcthylkupferphthalocyanins. 
Eine Verbesserung der Verzugseigenschaften von Isoindolinpigmentcn kann gemflD JP-Kokai 57-51 733 und 
30 57-1 55 242 auch durch eine Rekristallisation des Pigments erreicht werden. Die dabei erzielte Erhdhung. der 
mittlercn TeilchengrOBe ist allerdings, wie in Fachkreisen allgemein bekannt, mit einer Einb'uBe anderer wichti- 
ger Pigmenteigenschaften, insbesondere der Farbsiflrke. verbundsn. 

Das US-Patent 40 49 615 beschreibl ein Verfahrcn zum verzugsfreien Flrben von Polyolefincn durch Ver- 
wendung eines mit einem Melamin-Formaldehyd-Harz Oberzogcnen organischen Pigments, insbesondere eines 
35 Perylen-, Perinon-, Bisazo- oder Isoisoindolinonpigments. 

Diese Methoden genUgen nicht immer den hohen Anforderungen der modemcn Technik und fOhren je nach 
Pign-ont nicht zum erwflnschten ResultaL So ist bcispielsweisc noch keine Mcthode bckannt, die es cHauben 
wOrde, Diketopyrroiopyrrolpigmente zum verzugsfreien Pigmenticren von Polyolefincn einzusetzen. 
Es wurde nun gefunden, daO Pigmcnizusammensetzungen enthaltend mindestens ein organisches Pigment, ein 
40 durch Sulfonsdure- oder Alkalimetallsulfonatgruppen modifiziertes organisches Pigment und ein polymeres 
Ammoniumsalz sich flberraschend gut zum verzugsfreien Pigmenticren von Polyolefmen eignea Zudem zeigen 
diese Pigmentzusammensetzungen, wenn sie in L^cksysteme oder Druckfarben eingearbeitet werden, ein ausge- 
zcichnetes rheologisches Verhalten sowie sehr gute Dispergierbarkeit, FarbstArke, FlokkulationsbesUndigkeit 
und einen hohen Glanz. 
45 Die vorliegende Erfindung betrifft demnach Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

a) mindestens cin organisches Pigment, 

b) 0,05 bis 10 Gew.%, bezof * ^ auf das organische Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen 
f*igments der Formel 

worin A den Rest eines organischen Pigments, X H, Na oder K und m cine Zahl zwischen 0,05 und 3 
bedcuten, und 

55 c) 0,05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment aX mindestens eines polymeren Ammoniumsal* 
zes mit mittlerem Molekulargewicht von 500 bis 2 500 OOC. das in Wasser oder Niederalkylalkohoi lOslich ist. 

Ais organische Pigmente a) kommen z. B. jene der Azo-, Diketopyrrolopyrrol, Perylen-. Chinacridon-, Phtha- 
locyanin, Perinon-, Chinophthalon-, Isoindolinon-, Isoindoiin-, Benzimidazolon-, Dioxazin-, Anthrachinon-, Thio- 
60 indigo-. Methin-. Azomethtn- oder Metallkomplexreihe in Frage. 

Von besondcrem Interesse sind allerdings die Pigmente der Azo-. Dikctopyrrolopyrrol-, Perylen-, Chinacri- 
don-. Phthalocyanin-, Isoindoiin- oder Isoindolinonreihe, bevorzugt die Phthalocyanine und insbesondere die 
Diketopyrrolopyrrole. vor allcm l,4-Diketo-3,6-di(4-chlorphcnyl)-pyrrolo(3,4-c)-pyrroL 

Untcr dcm Rest A eines organischen Pigments vcrstcht man z. B. den Rest eines Pigments der Azo-, Diketo- 
65 pyrrolopyrrol-, Perylen-, Chinacridon-. Phthalocyanin, Isoindoiin-, Isoindolinon- oder Metallkomplexreihe. be- 
vorzugt allerdings der Phthalocyanin- und insbesondere der Dikciopyrrolopyrrolrcihc. 

Modifizicrte Pigmente der Forme! I und auch dcrcn Mischungcn mit Pigmcntcn (a-l-b) sird z. B. aus den 
US-Patenten 49 14 211, 49 92 495. 49 80 458, 48 65 650, 47 64 217, aus EP-A 2 78 913 und aus DE-A 4037 556 
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bekannLSollien einigc noch nru scin.dann k6nncn sic in Analogic za bckanntcn Mcthodcn hergcstclll wcrdcru 
Als polymcrc Ammoniumsa-zc c) k^innen z.B. die folgcnden In Bctrpcht gczogcn wcrdcn: 

« Homo- Oder Copolymcrr. von 2-|Tri'{Ci -C2-alkyl)-ammonium>cthyl-acrylatcn odcr -mcthacrylatcn; 

- kationische Cellulose- oder Starke-aminoether; 3 

- kationische Homo- oder Copolymere von Vinylpyridin; 

- kationische Polyethylenpolyamine; 

- kationische Amin-Formaldehyd-Kondcnsate; 

- Homo- odcr Copolymere von Di^Ci-Cr-alkyiHiallyl ammomumsalzen; 

- kationische modifizicrie Polypeptide; lO 

- kationische Polyamide; 

- Homo- Oder Copolymere von quatemisiertem Epichlorhydrin. 



Bevorzugt werden 
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- Homo- odcr Copolymere von 2-{Tri-(Ci -C2-aIkyl)-ammonium>ethyl-acrylatcn oder -methacrylatcn; 

- kationische Polyethylenpolyamine; 

— kaiivnische Amin-Formaldchyd-Kondcnsate; 

- Homo- Oder Copolymere von Di-(Ci -Cj-alkylHia'iy'-a'nf^oniumsalzen; 

— kationische Polyamide; 20 

— Homo- oder Copolymere von quatemisicrtem Epichlorhydrin. 

Solchc polymere Ammoniumsaize sind bekannt und im Handel erhaitlich. Sie finden vomehmlich in der 
Kosmetik Verwendung. FOr die erfindungsgemflOe Pigmcntzusammensetzung geeignetc Produkte dicscr An 
sind z. 8. in Caiionic Polymers for Skin & Hair Conditioning. Manufacturing Chemist, Juli 1987. S. 24 - 29. und m 25 
EP-A 1 32 960 bcschriebcn. 

Als Nicdcralkylalkohol verstehl man z. B. ein Ci -Cj-Alkylalkohol, wie Methanol. n-Propanol» Isopropanol 
und ihsbesondere EthanoL 
Bevorzugte erflndungsgemftBr Pigmcntzusammensetzungen cnthalten 

30 

a) rriindestens ein brganisches Pigment, 

b) 0.1 bis 7 Gew.%. bczogcn auf das Pigment a), mindcstcns cincs modifizierten organtschen Pigments der 
Forme! I, worin m cine Zahl zwischen 0.1 und 2^ bedeutet. und 

c) 0.1 bis 7 Cew.%, bezogen auf das Pigment aX cincs polymcren A mmoniumsalzes mit mitilercm Moleku- 
iargewicht von 1000 bis 1 500 000. 35 

Besdnders bevorzugte eKindungsgemflPe Pigmentzusammenseuungen cnthalten 



a) ein organisches Pigment, 

b) 0,1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindcstcns cincs modifizierten organischcn Pigments der 40 
Formel I, worin X H oder Na ist und m cine Zahl zwischen 0.5 und 2 bedeutet, und 

c) 0,1 bis 5 OzwM, bezogen auf das Pigment aX eines polymeren Ammoniumsaizes mit mittlerem Moleku- 
largewicht von 5000 bis 1 000 000, das in Wasser Idslich isL 

Vorzugsweise ist A em Rest desselben Pigments, das als Komponcnte a) cnthalten ist Bevorzugt handelt es 45 
sich dabei um Diketopyrrolopyrrole. 

Zur Herstellung der crfmdungsgemaCen Stoffzusammensclzung wird zweckmSBig die Komponcnte a) bevor- 
zugt als feuchter Presskuchen in Wasser oder Nicdcralkylalkohol suspendiert und danach mit der ebenfalls in 
Wasser odcr Nicdcralkylalkohol suspendierten Komponcnte b) vermischt Zu dieser Aufschlflmmung wird das in 
Wasser odcr Nicdcralkylalkohol gclttste polymcrc Ammoniumsalz zugcgeben, die Suspension wird bei ciner 30 
Tempcratur von vorzugsweise 10 bis 100 und insbcsondcrc 20 bis 85** C gcrOhrt, filtriert und der RQcV^tand wird 
mit Wasser gewaschen und gctrocknet Die ROhrdautr variiert im allgemeinen zwischen 30 Minuten und 
20 Stunden. Falls nOtig kann die Suspension nach fiblichen Mcthodcn mit einem Dispergicraggrcgat (z. B. einem 
Hochdruckhomogenisator oder einem Hochgeschwindigkeitsrflhrer) dispergiert werden. 

Die Zugabe der Komponcnte b) und c) erfoigt wie bcrcits erwShnt vorzugsweise nach der Konditionierung 55 
der Komponcnte a). Unter Konditionierung verstehl man die Herstellung ciner feinen Partikclform, beispiels- 
weise durch alkalische Umfalluiig. Trockenmahlung mit oder ohne Salz, LOsungsmittel- oder w&Brige Mahlung 
oderSalzlcnetung. 

Je nach Konditionierverfahren oder Applikationszweck kann es von Vorteil sein, dem Pigment neben dem 
crfmdungsgemaGen Zusatz der Komponenten b) und c) gewisse Mengcn an texturverbessemden Mitteln vor 60 
Oder nach dem KonditionierprozeB zuzufOgen. sofem diese keine negative Wirkung bei der Verwendung der 
crfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen (insbesondere in Polyethylen) haben. Als solche kommen 
Insbesondere FettsAurcn mit mindestens 18 C-Atomen, beispielsweise Stearin* odcr BehensAurc oder deren 
Amide oder Metailsalze. insbesondere Mg-Salze. sowie Weichmacher. Wachse, Harzsfluren, wie Abietinsflure, 
Kolophoniumseife. Alkylphenole oder aliphatische Alkohole. wie Stearylalkohol oder aliphatische 1,2-Dihydro- es 
xyverbindungcn mit 8 bis 22 C-Atomen. wie 1.2-Dodecandiol, femer modiflzierte Kolophoniummaleinatharze 
odcr Fumarstiurckolophoniumharzc. in Betracht Die texturverbessemden Mittrl werden vorzugsweise in Men- 
gcn von 0.1-30 Gew.%, insbesondere 2 — 15 Gcw.%. bezogen auf das Endprodukt, zugesetzt Die obenerw&hn- 
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,cn U-Dihydroxyverbind..ngen. insbesondere 1 ;j.Dodecandiol. dienen .uch zur Verbesserung dcr Filtration der 
^XJS ril'hrSnSKc^rf.n^ Pig.entzusan,n,e„setzungen dad.rch a«,, daB sie 

daSrrhTkVnnzeichn^ eine Pigmentzusammensmung mi. der .ben angegebenen DermU.on verwemiet 

"'n" ^„^,.o»c»»,r,an^ Vprfahren zum verzugsfreicn Pigmenticren von Polyolermen mitden erfindungsgema- 
DeX-SLTn^^^^ nach'obnchen |5ethod.„ n.i. den Ob.ichen Mengen von z. a 0.0. bi, 

so..dere Polyethylen. mit hochechten orgar.ischen Pigmenten c.ngefarbt we.dcn kftnnen. die b.sher fOr d.esen 

in ^ri^riner pSe: Se^^^^^^ von 72 Stunden bci 100°C warden die Dimensionen der Platte (Unge. 

BrSusg^ 

L farfaloscr PrUfling-L p lpmentierter Prtifling ^ 
L farbloser PriiHing 

B farbloser PrOfling-B pi f^mentierter Priifling 
B farbloser PrOfling 

AIs in der Praxis verzugsfrei habcn sich Pigmcnte erwiesen. bci dcncn die absoluten Wertc von AL und AB 
irlpinf»r als 5 lie^en- besonders bevorzugt sind Werte kleiner als 3. . «• 

areSndunlsSSerPigmentzusLmen^ e.gnen sich allerdings auch ausgeze.chnet zum Pigmen- 

tieSn 'rSSn unc^od^^^ Ucksystemen sowie von Druckfarben, wo s.e em hervorra- 

«""es rheoShes Verhalten ze-ien. Die mi, der erfindungsgemaBen .P'8'"«"»-."--'""«S^'oh'^^^^^^^^^ 
nen Austtrbungen zeichnen sich durch gute allgemeine E.genschafteo, w.e gute D«perg.erbarke.t. hohe Farb- 
starke und Glanz.gule Migrations-. Hitte-. Licht- und Wettcrbestandigkeit aus. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Eriauterung der Erfindung. 

Beispiel 1 

a) Ein Gcmisch aus 35 g Polyethylenglykolmonomethylether 350»(FlukaX 2U g Trimethylsilylchlorid und 
?7?g Sumbromid in 200n.l wasserfreiem Aceionitril wird 24 Stunden arn Rac^nufl gekocht Dann 
werdenTs Wsungsmittei und das OberschOssige Trimethylsilylchlorid abdestilliert und der ROckstand w.rd 
Oter Nacht im Vakkumtrockenschrank bei BO'C getrocknet Man erhSIt das durch NMR-Analyse ident.r.- 
zierte Polymer der Formel 

Ch'30-f-CH2CH:O-3-«CHjCHiBr. 

b) 8.6 g Polyethyienimin (mittleres Molekulargewicht 50 000 - 60 000; von J'"*"" Chimi<a| 50%-ig in 
Wasser wrrden mit dem unter a) erhaitenen Produkt durch Kochen am RQckfluss wlhrend 24 Stunden in 
500 ml Wa-ser umgesetzL Das Wasser wird danach abgedampft und dcr ROckstand wird im Vakuumtrok- 
kenschra.;k 20 Stunden bei 80° C getrocknet. Man erhalt 59 g eines gelblichen, Oligen Polymers. 

Beispiel 2: Beispiel \ wird wicderholt mit dem Unterschied.dalJ 75 g Polycthylenglykolmononjethylethcr 750» 
(FiS anstdle der 35 g des in Beispiel 1 angegebenen Polyethylenglykoldenvats eingesem werden. Man erhalt 

''&t-n^Bnt^S^ feuchten Presskuchen von ..4.Diketo-3.6-di(4H:hlorphenyi)-pyrro- 

lo(3.4-c>-pytrol (25.0 g Treckeiigcwicht) und 0^ g des Na-Salzes eines sulfonierten Geraisches von Diketopyrro- 
lopyrrolen Jt c Formein 
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erhalten gemaO Beispiel la + b^ der DE-OS 40 37 556. wcrdcn zusammcn in 450 m! dciomsicrtcm Wasser 
aufgeschlammt Dcr pH dcr Aufschiammung wird (mil vcrdOnntcr NaOH odcr HCI) auf 7 cmgcstcllt, dann 
werden 0^ g(Trockengewicht)des jcwcils in untenstchcnderTabellc aufgcfQhrtcn polymcrcn AmmoniumsaUes 
in 50 ml deionisiertcm Wasser odcr Ethanol gelOst zugcfOgt Die Mischung wird 90 Minutcn l>ci 7r C gcrthrU 
dann auf 40^ C abgckiihit, filtriert und das erhallcnc Pigment wird mit. Wasser gcwaschcn und im Vakuumtrok- 
kenschrank bci lOO'C gctrockncL 

Beispiel Polymeres Ammoniumsalz 

3 Kationischcsmodifi2icrtesPolypeptid«<:roquatM(Croda Chemicals Ltd) 

4 Polymeres Ammoniumsalz • Polyfix 601 (Showa High Polymer Co.) 

5 Dimethyl-dially lammoniumchlorid-Homopolymcr •Merquat 1 00 (Chcm viron Specialty 

Chemicals) . , 

6 Kationisches Polyglykol-Polyamin-Kondcnsat«Polyquat H81 (Henkcl) 

7 poiyH(N.N-din:ethyl-33-dimethylcn-pipcridiniumchlorid)(JansscnChimica) 

8 Kationisches Polyamid •Mirapol AD- 1 (Miranol Inc) 

9 Quatcmftres Polyhydroxyalkylen-Polyamin •Cartafix F (Sandoz AG) 

10 Polymeres aus Beispiell 

1 1 Polymeres aus Beispiel ? 

Beispiel 12- Ein Gemisch aus linem feuchten PrcBkuchen von 1.4-Dikcto-3.6KlK4-mcthylphcnyl)pyrrolo- 
(3,4-c)-pyrrol (7,0 g Trockengcwicht) und einem feuchten PreDkuchen dcs Dikctopyrrolopyrrols der Formel 
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erhalten gemfiB Beispiel 17 von US-Patent 49 14 211 (0,07 g Trockengcwicht) wird in 230 ml dciomsicrtcm 
Wasser aufecschiammL Der pH der Aufschiammung wird auf 7 eingeslellt, dann werden 0^5 g dcs katiomschen 
Amin-Formaldchyd-Kondensats Tinofix EW (CIBA-G£ICY AG) in 50 dcionisiertern Wasser gcl6st zugcgc- 
ben. Die Aufschiammung wird cine Stunde bei 75»C gerflhrt dann auf 40-C abgekOhlu filtnert und das erhaltc^^^ 
Pigment wird mit Wasser gcwaschcn und im Vakuumtrockcnschrank bci lOO'C gclrockncL Man crhlll 7.4 g 

eines rotcn P'llvers. ^ -r^ * • • u %.a « j^. 

Beispiel 13: Verffthrt man wie in Beispiel 12. ersctzt aber das •Tmofix EW mit der glcichen Mcngc dcs 
polymcrcn Ammoniumsalzes von Beispiel 1. so crhftit man 7,2 g eines roien Pulvcrs mit den selbcn Eigenschaf- 
ten. 
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Beispiel U: Ein Gcmisch aus einem fcuchlen PrcDkuchcn von Kupfcrphthalocyanin (14,6 g Trockcngcwicht) 
und einem feuchtcn PrcOkuchen cines Pigments der Formel 
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(03 g Trockengewicht) wird in 180 ml deionisiertem Wasser aufgeschiammt Der pH der Aufschlammung wird 
mit 30%iKer waBriger Natronlauge auf 7-8 eingestcllt und die Aufschlammung wird auf 60' C erhitzL Dann 
werden 06 g des kationischen Amin-Formaldchyd-Kondensats •Tinofix EW (CIBA-GEIGY AG) in 30 ml deio- 
nisiertem* Wasser geiCst zugegeben. Die Aufschlammung wird I 12 Stunden bei 75'C gcrOhrt, dann auf Raum- 
temperatur abgckOhlt, filiriert, der ROckstand mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 80** C 
getrockneL Man crhftll 143 g eines bla'jenPulvers. ^. ^ . , « . u. . 

Bcispiei 15:2 g der gcmSfl Beispiel 14 erhaltencn Pigmentzusammenseizung werden mit I kg Polycthylen 
•Stamilan 9089V in einem Taumelmischer wahrend 10 Minuten trocken vermischt Die Mischung wird anschlic- 
Bend in einem Einschneckenextrudcr 2 Mai bei 200-C cxtrudiert. Das so crhaltcne Granuiat wird auf eincr 
SpritzguBmaschinc bei 240'C zu Flatten der Dimensionen 174 .49-2^ mm verarbcitct Nach einer Aliening von 
72 Stunden bei lOO^'C werden die Dimensionen der erfindungsgemaB pigmcntierten Platte und eincr uutcr 
identischc.i Bcdingungen hergestclltcn, abcr mit der glcichcn Mengc an unbcschichtetem Pigment pi^mnntier. 
ten Platte ausgcmesscn. und die Vcrzugsbceinflussung wird nach der obcn beschriebenen Mcihode crmiitclt 

Im Vergleich zu der mil unbehandcltem Pigment gcfflrbtcn Platte ergibi die nach dem erfindungsgemftBen 
Vcrfahrenhergestellte Platte stark reduzierteAL-bzw.AB-Wcrte. u ^ 

Die mil den Pigmentzusammensctzungen der Bcispiele 3 bis 11 nach der glcichcn Methode pigmentierten 
Polyethylenplatten weisen ahnlich gute Resultate auf. In alien Fallen, insbesonderc aber bei den mit den 
Pigmenuusammensetzungen gemaB den Bcispiclen 5 bis 9 gefarbtcn Flatten, werden im Vergleich zu der mit 
unbchandeltem Pigment gefarbtcn Platte stark reduziertc AL- bzw. AS- Wcrtc erhalten. 

Beispiel 16* Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 wird in emer Mcnge von 14 Gew.% nach flblicher 
Methode in ein Alkyd-Melamin-Ucksystem eingearbcitet Das RieBverhalten der Lackanreibung wird mittcis 
cines Brookfield-Viskosimeters bei verschiedencn Spindelgcschwindigkeiten (1, 5, 6. 30 und 60 U/Min.) gemcs- 
sen. Die Lackanreibung zeigt cine deutlich niedrigcrc Viskositat als cine mit der glcichcn Ko.izentration an 
unbchandeltem 1, 4- Diketo-3.6-di-(4-chlorphenyl>-pyrroM3.4-c)- pyrrol erhaltencn Uckanreibung sonst glei- 

cherZusammenseuung. ^ • ^-i j * 

Bei den mit diesen Lackanrcibungcn erhaltencn Lackicrungen ist auch cm hOhcix- Glanz und eine hOhere 
Farbstarkc der die erfindungsgemaBen PigmentzusammenseUungen enthaltcndcn Produkte crsichtlich. 

Ahnlich gute Resultate erhalt man, wcnn man anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 jcweiU 
eine Pigmentzusammensetzung der Bcispiele 4 bis llverwcndet _ „^ ^ u m..- u 

Bcispiei 17: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 wird in emer Mengc von 9 Gew.% nach flblicher 
Methode in ein Alkyd-Melamin-Lacksystem eingearbeitet Das P.icBvcrhalten der Uckanreibung wird mit 
einem HAAKE-Viskosimetcr •Rotovisco RV12 ermittelt (MeBtempcratur: 25;c; Mess-System: SV-SO, Scher- 
bereich- D - 0 - 100 (1/s). Die Lackanreibung zeigt eine deutlich niedrigerc Viskositlt als eine mit der gleichea 
Konzentration an unbchandeltem 1.4-Diketo-3,6-di-(4.methylphenyl)pyrroM3.^)pyTrol crhaltene Lackanrr.- 
bung sonst gleichcr Zusammensetzung. - . . - ■ • 

Ein analog gutes Resulut erhftlt man. wenn anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beisptel 12 diejenige 

von Beispiel 13 verwendet wird. 

PatentansprOche 

1. Pigmentzusammensctzungen enthaltcnd 

a) mindcstcns ein organisches Pigment, , . . ^ - ^ 

b) 0,05 bis 10 Gew.%. bezogen auf das organische Pigment a), mindeatena eines modifaierten orgam- 
schen Pigments der Formel 



A-(SOjX)m (I)t 



Best Available Copy 



DE 42 14 868 Al 



worin A den Rest cincs organischcn Pigments. X H. Na odcr K und m einc Zahl zwischcn 0,05 und 3 
bedeutcn,und . . „. x • ^ 

c)005 bis 10 Gew.%, bezogcn auf das organische Pigment a), mmdestcns eines polymercn Ammonium- 
salzes mit mittlcrcm Molckulargewicht von 500 bis 2 500 000. das in Wasser oder Nicdcralkyialkohol 

2. Pig?ncn^^^^ gemaO Anspruch I, dadurch gekcnnzeichnct, daO als Komponente a) min- 
destcns ein Pigment aus der Azo-. Diketopyrrolopyrrol-, Perylen-. Chinacridon-. Phthalocyanin-, Pcrinon-, 
Chinophthalon-. Isoindolinon-, Isoindolin-, Benzimidazolon-, Dioxazin-, Anthrachinon-. Thioindigo-p Me- 
thin-, Azomethin- oder Metallkomplcxrcihc enthalten ist 

3. Pigmcnizusammensetzungcn gemaQ Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB a(s Komponente a) min- to 
dcstens ein Pigment aus der Azo-, Dikctopyrrolopyrrol-. Perylen-, Chinacridon-, Phthalocyanin-, Isoindolin- 
oHer Isoindolinonreihe enthalten ist 

4. Pignienuusammensetzungen gemSB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente a) em 
Phthalocyanin- oder Diketopyrrolop>Trolpigment enthalten ist 

5. Pigmcnizusammensetzungcn gem§B Anspruch 1, dadurch geker.nzeichnet, dafi A in Forme! I den Rest 13 
eines Pigments der Azo-, Dikeiopyrrolopyrrol-, Perylen-, Chinacridon-. Phthalocyanin-. Isoindolin-, Isoindo- 
linon- oder Metallkomplexreihe bedeutet .„..r^ 

6. Pigmentzusammensetzungcn gcm^fl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB A m Formel I den Rest 
eines Phthalocyanin- oder Diketopyrrolopyrrolpigmenis bedeutet 

7. Pigmenuusammcnsetzungen gemslD Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) em 20 
polymeres Ammoniumsalz ausgew§Ht aus der Gruppe bestehend aus 

- Homo- Oder Copolymeren von 2-[Tri-<Ci -C2-alkyl)-ammonium>ethyI-acrylaten oder -methacryla- 

tcn; . ^ 

- kationischen Cellulose- oder Starkc-ammocthern; 

- kationischen Homo- oder Copolymeren von Vinylpyridin; 25 

- kationischen Polyethylcnpolyaminen; 

- kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

- Homo- Oder Copolymeren von Di-(Ci -Cralkyi)-diallyl-ammoniumsal2en: 

- kationischen modifizicrten Polypeptiden; 

- kationischen Polyamiden; ... .30 

- Homo- Oder Copolymeren von quatcmisicrtemEpichlorhydnn. 

enthalten ist ..... . . 1 » ■ \ • 

a Pigmentzusammensetzungcn gemflB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) cm 

polymeres Ammoniumsalz ausgewflhlt aus der Grupp*? bestehend aus 

- Homo- Oder Copolymeren von 2-{Tri-(Ci -C2-alkyl)-ammonium>et.hyl-acrylaten oder -methacryla- 35 

ten; 

- kationischen Polyethylcnpolyammen; 

- kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

- Homo- Oder Copolymeren von Di-(C| -Cralkyl)"d>a"yJ'«'n"'o™"™»l"nj 

- kationischen Polyamiden: 40 

- Homo- Oder Copolymeren von quatemisiertem Epichlorhydnn. 
enthalten ist 

9. PigmentzusammensetzungengemaB Anspruch 1 enthaltend 

a) mindestens cin organisches Pigment 

b) 0.1 bis 7 Gew.%, bezogen auf des Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments 45 
der Vormel I, worin m eine Zahl zwischen 0.1 und 2.5 bedeutet und 

c) 0.1 bis 7 Gcw.%, bezogen auf das Pigment z% eines polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem 
Molckulargewicht von 1000 bis 1 500 000. 

10. PigmentzusammensetzungengemaB Anspruch 1 enthaltend 

a) ein organisches Pigment , 

b) 0.1 bis 5 Gcw.%, bezogen auf das Pigment aX mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
der Formel I, worin X H odcr Na ist und m eine Zahl zwischcn 0^ und 2 bedeutet und 

c) 0,1 bis 5 Gcw.%, bezogen auf das Pigment aX eines polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem 
Molekulargewkht von 5000 bis I 000 000. das in Wasser lOslich ist 

1 1. Pigmentzusammenseuungen gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzek:hnet dafi A in Formel I ein Rest 55 
desselbcn Pigments, das als Komponente a) enthalten ist bedeutet 

12. Pigmenuusammenseuungen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB als Komponente a) ein 
Diketopyrroiopym>l enthalten ist und A in Formel 1 den Rest eines Dikctopyrrolopyrrols bedeutet 

13. Verfahren sum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefmen, dadurch gekennzeichnet daB eine Pig- 
mentzusammensetzung gemaB Anspruch 1 vcrwcndet wird. 60 

14. Verfahren zum Pigmentieren von wftBrigen und von 16sungsmittelhaltigen Lacksystemen sowte von 
Druckfarben, dadurch gekennzeichnet, dafi cine Pigmentzusammensetzung gemflB Anspruch 1 vcrwcndet 
wird. 
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